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ANATOMIA DA MADEIRA DE MYRCEUGENIA MIERSIANA (GARDNER) 
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RESUMO 

A estrutura anatómica da madeira de Myrceugenia miersiana (Gardner) D. Legrand et Kausel e descrita, 
com base em materiał proveniente do Rio Grandę do Sul, Brasil. Poram observados caracteres anatómicos 
pouco comuns para as Myrtaceae, tais como: placas de perfuraęao multiplas, espessamentos espiralados nos 
vasos e pontoaęóes raio-vasculares radialmente estendidas. Este conjunto de caracteres anatómicos e 
compartilhado por outras especies nativas de Myrceugenia, motivo pelo qual e reconhecido como de valor 
diagnóstico para o genero. 

Palavras-chave: Myrceugenia miersiana. Anatomia da Madeira, Myrtaceae. 

ABSTRACT 

[Wood anatomy of Myrceugenia miersiana (Gardner) D. Legrand et Kausel (Myrtaceae)]. 

The wood anatomical structure of Myrceugenia miersiana (Gardner) D. Legrand et Kausel is described, 
based on samples from Rio Grandę do Sul State, Brazil. The main wood anatomical features are unusual in 
family Myrtaceae: multiple perforation plates, spiral thickenings in vessel walls and radially extended vessel- 
ray pits (horizontal). This set of anatomical characters is shared by others Myrceugenia native species, being 
important, therefore, to the anatomical Identification. 

Key words: Myrceugenia miersiana, Wood Anatomy, Myrtaceae. 


INTRODUęAO 

O genero Myrceugenia O. Berg compreende 
cerca de 40 especies, distribuidas desde a re- 
giao subtropical brasileira ate o Chile e as ilhas 
Juan Femandez (Landrum & Kawasaki, 1997). 
Para o Brasil, sao listadas 29 especies e, destas, 
14 ocorrem naturalmente em solo gaucho 
(Sobral, 2003). A distribuięao dos representan- 
tes brasileiros deste grupo, segundo Legrand & 
Klein (1970), nao ultrapassa o sul de Goias. 

A taxonomia de Myrceugenia, no que diz 
respeito ao seu correto posicionamento dentro 
das subtribos propostas por Berg (Sobral, 2003), 
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tern sido alvo de discussoes, devido a presenęa 
simultanea de caracteres morfológicos associa- 
dos com as tres subtribos. Mesmo com as re- 
centes alteraęoes na circunscrięao dos grupos 
infratribais, decorrentes de filogenias baseadas 
em moleculas de DNA (Lucas etal., 2005), ain- 
da nao foi possivel esclarecer esta questao. 

Tal situaęao recomenda a realizaęao de es- 
tudos adicionais, com vistas a obtenęao de no- 
vos elementos para auxiliar na resoluęao do pro- 
bierna. A anatomia da madeira, como altemati- 
va, depende, todavia, da existencia de urna base 
ampla de informaęoes, de modo a possibilitar o 
estabelecimento de padróes estruturais para de- 
terminados grupos. A descrięao anatómica da 
madeira de Myrceugenia miersiana, objetivo do 
presente estudo, visa a ampliar o conhecimento 
estrutural das Myrtaceae nativas, bem como 
contribuir ao esclarecimento de questoes 
taxonómicas pendentes na familia. 

Arvoreta (4-6 m) de córtex rugoso, com ra- 
mos, flores, peciolos e face abaxial das folhas 
cobertos de tricomas rufescentes, Myrceugenia 
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miersiana apresenta folhas discolores e 
coriaceas, de forma oblonga ou lanceolada (50- 
110 X 20-30 mm), com nervuras salientes na face 
inferior. As flores, solitarias ou aos pares, sao 
axilares e tern pedicelos de 3-4 mm de compri- 
mento. 

Conhecida vulgarmente por guamirim, a es- 
pecie distribui-se, no Brasil, de Minas Gerais 
ao Rio Grandę do Sul (Landrum, 1981), habi- 
tando tanto a mata com Araucdria, como a 
matinha nebular dos Campos de Cima da Serra 
(Sobral, 2003). 

REYISAO DE LITERATURA 

Anatomicamente bem delimitado, o genero 
Myrceugenia reiine caracterfsticas pouco co- 
muns em Myrtaceae, tais como placas de perfu- 
raęao escalariformes, vasos com espessamentos 
espiralados e pontoaęoes raio-vasculares hori- 
zontalmente estendidas. 

A presenęa de placas escalariformes e 
espessamentos espiralados, embora importante 
sob o ponto de vista taxon6mico, nao e restrita 
ao genero em ąuestao. Metcalfe & Chalk (1972) 
relacionaram a presenęa de espessamentos 
espiralados para algumas especies de Eugenia, 
bem como placas exclusivamente escalariformes 
em Myrtus. Segundo Schmid & Baas (1984), 
placas escalariformes encontram-se, ainda, na 
estrutura anatómica de Luma, Myrteola, Ugni, 
e nos generos monotipicos Myrtastrum rufo- 
punctatum, Neomyrtus pedunculata e Tepualia 
stipularis. Ugni candollei, por sua vez, tambem 
apresenta placas foraminadas. Espessamentos 
espiralados sao observados em Acmena, 
Austromyrtus, Myrcia, Myrcianthes, Psidium, 
Kanthomyrtus e em Myrtus communis. Patel 
(1995), em estudo recente, estendeu a ocorren- 
cia de espessamentos espiralados e placas mul- 
tiplas as madeiras de Lophomyrtus e Neomyrtus. 

No tocante as especies brasileiras, a litera¬ 
tura refere placas de perfuraęao escalariformes 
para Siphoneugena densiflora (Paula et al., 
2000), Gomidesia flagellaris e Gomidesia 
spectabilis (Andrade et al., 2010). Espes¬ 
samentos espiralados, por sua vez, sao referi- 


dos apenas para Campomanesia guazumifolia e 
Eugenia involucrata (Marchiori, 1984; 1998). 

No Rio Grandę do Sul, ate o momento, fo- 
ram investigadas apenas tres especies de 
Myrceugenia: Myrceugenia myrtoides 
(Marchiori & Muniz, 1987), Myrceugenia 
glaucescens (Marchiori & Muniz, 1988) e 
Myrceugenia euosma (Santos & Marchiori, 
2009). Em todas as tres foram observados 
espessamentos espiralados; a ocorrencia de pla¬ 
cas escalariformes (nao exclusivas), todavia, 
consta apenas para as duas ultimas especies. De 
acordo com Santos & Marchiori (2009), das 
caracterfsticas listadas para Myrceugenia, a 
ocorrencia de pontoaęoes raio-vasculares hori- 
zontalmente estendidas e a de maior importan- 
cia para a identificaęao, por ser a unica restrita 
ao genero em ąuestao. Este carater anatómico, 
no entanto, foi tambem encontrado na madeira 
de algumas especies de Myrcia de outras regi- 
oes brasileiras (Barros & Callado, 1997; Ovando 
et al, 2010). 

Alem de placas multiplas, espessamentos 
espiralados e pontoaęoes horizontalmente esten¬ 
didas, sao relacionados para Myrceugenia: va- 
sos de diametro muito peąueno a peąueno, em 
niimero de 40-100 por mm^; parenąuima pre- 
dominantemente apotraąueal; raios heterogene- 
os, com mais de 10 fileiras marginais de celulas 
eretas; fibras com pontoaęSes areoladas; e pre¬ 
senęa de series cristalfferas no parenąuima axial 
(Metcalfe & Chalk, 1972). 

MATERIAŁ E METODOS 

O materiał em estudo foi coletado em 15/ 
10/2007, na Floresta Nacional de Sao Francis¬ 
co de Paula, Rio Grandę do Sul (Marchiori 
n. 1009), e consiste de um segmento de tronco 
e respectivo materiał botanico. 

Do materiał lenhoso, foram extrafdos tres 
corpos de prova (3x3x3 cm) da parte mais ex- 
tema do lenho, próxima ao cambio, orientados 
para obtenęao de cortes nos planos transversal, 
longitudinal radial e longitudinal tangencial. Um 
outro bloco foi tambem retirado, com vistas a 
maceraęao. 
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No preparo das laminas de cortes anató- 
micos, seguiu-se a tecnica padrao no Laborató- 
rio de Anatomia da Madeira da Universidade 
Federal do Parana; as amostras de madeira fo- 
ram amolecidas por fervura em agua e 
seccionadas em micrótomo de deslizamento, 
regulado para a obtenęao de cortes com espes- 
sura nominał de 20p,m. Os cortes foram tingi- 
dos com acridina-vermelha, crisoidina e azul- 
de-astra (Dujardin, 1964), desidratados em se¬ 
rie alcoólica-ascendente (30%, 50%, 70%, 95% 
e duas vezes em alcool absoluto) e diafanizados 
em xilol. Para o macerado, adotou-se o metodo 
de Jeffrey (Burger & Richter, 1991) e colora- 
ęao da pasta com safranina 1%. A montagem 
das laminas permanentes foi feita com Entellan. 

A descrięao microscópica da madeira ba- 
seou-se nas recomendaęóes do lAWA 
Committee (1989). No caso da percentagem dos 
tecidos, foram realizadas 600 determinaęóes ao 
acaso, com auxflio de contador de laboratório, 
conforme proposto por Marchiori (1980). A fre- 
ąiiencia de poros/mm^ foi obtida de forma indi- 
reta, a partir de um quadrado de area conhecida 
superposto a fotomicrografias de seęao trans- 
versal da madeira. 

As medięóes foram realizadas em microscó- 
pio Carl Zeiss, no Laboratório de Anatomia da 
Madeira da Universidade Federal de Santa Ma¬ 
ria. Nas caracteristicas quantitativas, os nume- 
ros entre parenteses equivalem aos valores mi- 
nimos e maximos observados; o valor que 
acompanha a media e o desvio padrao. As 
fotomicrografias foram tomadas em microscó- 
pio Olympus CX40, equipado com camera di- 
gital Olympus Camedia c3000, no Laboratório 
de Anatomia da Madeira da Universidade Fe¬ 
deral do Parana, a quem os autores agradecem. 

DESCRię AO ANATÓMIC A 

Aneis de crescimento; distintos, delimitados 
por fma camada de fibras radialmente estreitas 
no lenho tardio e, por vezes, pelo alinhamento 
tangencial de poroś no lenho inicial (Figura 
1A,B). Porosidade difusa (Figura lA). 


Vasos: extremamente numerosos (201 ± 26 
(175 - 237) poros/mm^), ocupando 23 ± 5,1 % 
do Yolume da madeira. Poroś solitarios e em 
frequente contato lateral quando muito abun- 
dantes, poligonais, muito pequenos (35 ± 7,4 
(20 - 45) pm), de paredes fmas (2,1 ± 0,31 (1,9 

- 2,5) pm) e sem padrao definido de organiza- 
ęao (Figura 1A,B). Elementos vasculares de 
comprimento medio (648 ± 91,8 (460 - 880 pm), 
com placas de perfuraęao geralmente obl(quas, 
simples, menos comumente multiplas (reti- 
culadas, escalariformes com <10 barras, ou mis- 
tas); apendices em urna ou, mais comumente, 
em ambas as extremidades. Espessamentos 
espiralados grossos, embora tenues, presentes. 
Pontoaęóes intervasculares altemas e opostas, 
circulares, ovais, ate horizontalmente estendi- 
das(12,l ±2,4(8,7- 15)pm),comaberturaem 
fenda inclusa, ornamentada (Figura IF). 
Pontoaęóes raio-vasculares com bordas reduzi- 
das a aparentemente simples, grandes (14,5 ± 
6,2 (6,2 - 25 pm) e horizontalmente estendidas 
(escalariformes), ate circulares ou ovais quan- 
do menores, restritas as margens de raios (Fi¬ 
gura ID). Conteudos, ausentes. 

Parenquima axial: muito distinto das fibras 
em corte transversal, representando 26 ± 4,5 % 
do Yolume da madeira; em arranjo apotraqueal 
difuso e, principalmente, difuso-em-agregados, 
alem de paratraqueal escasso (Figura 1A,B). 
Series parenquimaticas com 4-8 celulas, me- 
dindo 592 ± 93,2 (370 - 740) pm de altura (Fi¬ 
gura IF). 

Raios: muito numerosos (24 ± 1,8 (21 - 26) 
raios/mm), com 1 - 3 celulas de largura (Figura 
lE), ocupando 19 ± 2,5 % do Yolume da madei¬ 
ra. Raios multisseriados com 646 ± 278,8 (260 

- 1300) pm e 10 - 27 (33) celulas de altura; 
heterogeneos, reunem celulas procumbentes, na 
parte multisseriada, e 2 - 10 (13) fileiras margi- 
nais de celulas eretas e, menos comumente, qua- 
dradas e/ou procumbentes mais altas do que as 
do corpo central (Figura IC). As margens 
unisseriadas sao geralmente mais longas do que 
o corpo central (Figura lE). Os unisseriados. 
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FIGURA 1 - Fotomicrografias da madeira de Myrceugenia miersiana. A - Seęao transversal, mostrando porosidade 
difusa, poroś solitarios e em freąiiente contato lateral. B - Mesma seęao, em maior aumento, destacando poroś de seęao 
poligonal, parenąuima difuso-em-agregados (seta), fibras de paredes finas a espessas e limite de anel de crescimento 
distinto (AC). C - Raio heterogeneo, composto por cdlulas procumbentes, na parte central, e predominantemente eretas, 
nas margens (seęao longitudinal radial). D - Mesma seęao, com destaąue para pontoaęóes raio-vasculares horizontal- 
mente estendidas (seta). E - Aspecto geral dos raios, em seęao longitudinal tangencial. F - Mesmo piano anatómico, 
mostrando pontoaęóes intervasculares opostas, de forma oval ate horizontais (seta), e raios uni e multisseriados. 
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com 493 ± 341 (100 - 1420) |xm e 1 - 26, mais 
freąuentemente 4-8 celulas de altura. Raios 
axialmente fusionados, pouco frequentes. Ce¬ 
lulas radiais de paredes disjuntas, presentes. 
InclusSes minerais, celulas envolventes, celu¬ 
las perfuradas e conteudos, ausentes. 

Fibras: com pontoaęóes areoladas e abertu- 
ras cruzadas, presentes nas faces radiais e 
tangenciais da parede, representando 32 ± 3,1 % 
do Yolume da madeira; de comprimento medio 
(1163 + 98,7 (980 - 1400) pm), com 17,4 ± 2,5 
(12,5 - 22,5) pm de largura e paredes fmas a 
espessas (5,2 ±1,1 (3,7 - 8,1) pm) (Figura IB). 
Fibras septadas, fibras gelatinosas e espes- 
samentos espiralados, ausentes. Traąuefdeos 
yasicentricos, presentes. 

Outros caracteres: variantes cambiais, tubos 
laticfferos e tanintferos, canais intercelulares, 
maculas, celulas oleiferas ou mucilaginosas, 
estratificaęao e cristais, ausentes. 

ANALISE DA ESTRUTURA ANATÓMICA 

Os caracteres anatomicos de maior relevan- 
cia na madeira de Myrceugenia miersiana in- 
cluem: poroś solitarios muito pequenos; elemen- 
tos yasculares de comprimento medio, com 
pontoaęóes omamentadas; parenquima apotra- 
queal difuso-em-agregados; raios heterogeneos, 
estreitos; fibras de comprimento medio, com 
pontoaęóes areoladas; e traquefdeos yasicentricos. 
Cabe salientar que este conjunto de caracteristi- 
cas e comum a maioria das Myrtaceae, de acordo 
com Record & Hess (1949), Metcalfe & Chalk 
(1972) eVliet&Baas (1984). 

A presenęa de espessamentos espiralados em 
yasos, de placas de perfuraęao multiplas e de 
pontoaęoes raios-yasculares horizontalmente 
estendidas, por outro lado, tern ocorrencia mais 
restrita na familia, mas freqUente em 
Myrceugenia. Como ja salientado, espessa¬ 
mentos espiralados e pontoaęoes raio-yasculares 
horizontais sao comuns a todas as especies na- 
tiyas deste genero, referidas na literatura; pla¬ 
cas multiplas, no entanto, nao ocorrem em to¬ 
das as especies, caso de Myrceugenia myrtoides 
(Marchiori, 1987). 


Schmid & Baas (1984), ao inyestigarem a 
ocorrencia de espessamentos espiralados e pla¬ 
cas de perfuraęao escalariformes em Myrtaceae, 
tambem obseryaram a combinaęao destas duas 
caracteristicas no genero Myrceugenia, salien- 
tando, todayia, que as mesmas nem sempre es- 
tao presentes e podem faltar, inclusiye, em di- 
ferentes indiyfduos de urna mesma especie. San¬ 
tos & Marchiori (2009), por sua yez, agregam a 
presenęa de pontoaęoes raio-yasculares horizon¬ 
talmente estendidas, em consonancia com os 
resultados do presente estudo. 

Recentemente, demonstrou-se que especies 
de alguns generos, na Australia, tambem podem 
apresentar a referida combinaęao de caracterfs- 
ticas anatómicas (Patel, 1995). Este aspecto, 
apesar de limitar a consistencia do carater para 
a diagnose do genero, nao impede o seu uso, 
pelo menos entre os representantes brasileiros 
da fanrulia, principalmente deyido ao fato de que, 
fora do grupo taxonómico em questao, nenhu- 
ma outra especie natiya conta com a ocorrencia 
concomitante de ambos os caracteres. Conside- 
rados isoladamente, os mesmos tern yalor 
taxon6mico mais limitado, urna yez que tam¬ 
bem ocorrem em outros generos de Myrtaceae. 

A presenęa deste conjunto de caracteres 
anatomicos e a grandę homogeneidade estrutu- 
ral fayorecem a identificaęao do genero, ao 
mesmo tempo que dificultam ou impossibilitam 
a separaęao de suas especies. Das caracteristi- 
cas qualitatiyas referidas na literatura para es¬ 
pecies natiyas de Myrceugenia, encontra-se dis- 
crepancia apenas no tocante a presenęa ou nao 
de perfuraęóes escalariformes. Yale lembrar que 
este detalhe anatomico pode ser ocasional, in¬ 
clusiye entre indiyfduos de urna mesma espe- 
eie, o que reduz sua consistencia para fins 
taxonómicos (Schmid & Baas, 1984). Santos & 
Marchiori (2009), em estudo de Myrceugenia 
euosma, encontraram placas multiplas escassas 
ate muito frequentes nas amostras inyestigadas, 
confirmando a yariabilidade intrinseca do cara¬ 
ter no genero. 

Metcalfe & Chalk (1972) citam a presenęa 
de series cristaliferas no parenquima axial de 
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algumas especies de Myrceugenia, contraria- 
mente ao observado no presente estudo, bem 
como ao referido por Marchiori & Muniz (1987; 
1988) e Santos & Marchiori (2009). 

As caracteristicas quantitativas tambem pou- 
co diferem entre as especies nativas do genero, 
incluindo a especie em estudo. Peąuenas dis- 
crepancias foram observadas no tocante a fre- 
ąiiencia de poroś, comprimento de elementos 
vasculares, altura das series de parenąuima 
axial, bem como na largura e altura de raios, 
aspectos que podem ser uteis na separaęao das 
especies. 
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